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® TreibladungspulverfurRohrwaffen 

® -i D '£ ^ rfindun 9 ermoglicht aufgrund der Verwendunq 
des Din.tro-diaza-Weichmachers die Herstellung und den 
Emsatz von Treibladungspulver mit kleinem Temperatur- 
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Beschreibung 

DicErttadungb^h.^f,,^^^^ 

Sprengol und Weichmacher sowie Nitroglycenn beschneben. Eine Diaza-veromaung u» j 

Ehe DE 30 33 » J^^^SSk relevanten Druckbereich uber 3000 bar werden nicht gemacht. Zwar werden 

to Sin.rseta de, mfaudnud^dnrt b*i No^.empera.ur mch, 

Strain getroffen werden, die aktuelle OeschoBgeschwindigkeit zu emutteln, um konen ^rlust an Treffgenau lg 
30 ISSSSf liegt die Aufgabe.ugrunde, ein Treibladungspulver fiir Rohrwaffen vorzuschlagen, das einen kleinen 

^SS^S^S^S^^^ -gegeben, wobei in einem Diagram* das Temperau.rverhal- 
,0 ter fSSZSSS^ Treibladungfpulver* und eines erfindungsgemaBen Treibladungspulvers dargestellt and. 
Die Erfindung betrifft folgende Treibladungspulver: 

IS^n!^ 

45 Ceiluloseacetatbutyrat, (CAB) - 

SS-S^ta»*« mi. od=r ohne Sprengol, wie Nta>gl»==.i» (Ngl) ode, ftglykoldm,™ (DEON) bead*.. 
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RDXbzw.HMX 



Weichmacher. DNDA 



GAP mit Isocyanat 



GAP ohne Isocyanat 



HTPB mit Isocyanat 



TLP-Fonnulierung 



Gew.-% 
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Die Abkiirzungen RDX = Hexogen und HMX = Oktogen, wobei TLP fur Treibladungspulver verwendet wird 

Mit Nitratoethylmtrar™ (NENA), Poly a-nitratomethyl-a-meMoxetan (PolyNlSCd P^Jfyt dXLes.er 

S y W n> , ^"^P^^rbinder liegt ein vergleichbares Temperaturverhalten vor, sofern dSnSTJe 2S 

d^hX^^^^^^^^ 

Der Dinitro-diaza-Weichmacherbesteht aus den Komponenten: 

2,4-Dinitro-2,4-diazapentan 40 ± 10 Gew.-% 

2.4- Dinitro-2,4-diazahexan 45 ± 10 Gew.-% 

3.5- Dinitro-3,5-diazaheptan 15 ± 15 Gew.-%. 

Die Drockgrenze 10 ist definiert durch den zulifcsigen Wiffengebrauehjonick 
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Patentanspruche 

iST'T f * t *r??* mit einem Weichmacher auf der Basis von Nitramin und Nitrocellulose 
Nitranun und energetische und mcht energetische Kunststoffbinder oder iwoceuuiose, 
Nitrocellulose oder 

2,4-Dinitro-2,4-diazapentan 40 ± 10 Gew.-% 

2.4- Dinitro-2,4-diazahexan 45 ± 10 Gew.-% 

3.5- Dinitro-3,5-diazaheptan 15 ± 15 Gew.-%. 
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3 Treibladungspulver nach Anspruch 1, dadurch gekenrueichnet, daB der Arneil des Weichmachers am Treibla- 
TKS£S^^£!& 1 Oder 2, dadurch gekennzeichn*, daB der Weichmacher aus Dinitrodia- 
zaalkanen, 

Dinitro-diazaalkenen Oder 

Dinitro-diazaalkinen oder aus einem Gemisch derselben besteht. . R o, a u;i isa _ 

? Trdbladungspulver nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB es Stabmsa 
toreaoderStabilisatorenundAbbrandmoderatorenenihalL :„!,„„, j,R., nf .. 

6 TreMadungspulver nach nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 8^ n ^"^ 
ben dlr StriDiaza-Verbindung zusarzlich noch andere energetische oder mcht energeusche We.chmacher, w ie 

fSSS^!^^ gekennzeichn* daB ais ene^etische Binder einsetzbar 

sind: 



Poly 3-Nitratomethyl-3-methyloxethan (PolyNIMMO), 
Poly Glyzidylnitratester (Polyglyn), 
Glyzidylazid Polymer (GAP), 
Poly 3-Azidomethyl-3 , methyloxetan (AMMO), 
20 Poly 3,3'-bis azidomethyloxetan (BAMO) 

oder ein Gemisch derselben. 



Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dafi die ^ A «^^«£ 
LybuSS (HTPB), Celluloseacetatbutyrat (CAB) oder em Genusch der- 

^ibladungspulver nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 8, dadurch V 30 ^^^^^^ 
stoff^us 1,3,3 Trinitroazeddine (TNAZ), Ammoniumdinitrarnid (ADN), Tnarmnoguanidmnitrat (TAGN) oder aus 
Hexanitro-hexa-aza-iso-wurtzitan (CL-20) oder aus einem Gemisch derselben besteht. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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